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Beschrelbung 

Die Erfindung betrifft eine Kunststoffolie gemafl 
Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

Zur Hersteltung bestimmter Oberflachen auf 
Mobeln, Geraten, Gehausen und dergleichen war- 
den die filr solche Gegenstande eingesetzten 
Werkstoffe, wie Spanplatten, Hartfaserplatten, Ble- 
che usw. mit fertigem Folienmaterial kaschiert unter 
Verwendung eines Klebers. Es ist bekannt, zur 
Verbesserung der Haftfestigkeit von Kunststoffolien 
dieser vorher mit einer dOnnen Schicht aus einem 
sogenannten Haftvermittler zu versehen. Bei por6- 
sen Werkstoffen, wie Spanplatten, Hartfaserplatten 
u. a. ist die Verwendung eines solchen Haftvermitt- 
lers normalerweise nicht notwendig. Um aber eine 
einwandfreie Haftung der Kunststoffolie auf dem 
Werkstoff, insbesondere auch an KrUmmungen, zu 
gewahrleisten, ist es bekannt, auch fQr die Kaschie- 
rung von porosen Werkstoffen die Folie mit einer 
Haftvermittlerbeschichtung zu versehen. Als Haft- 
vermittler hat man in der Vergangenheit meist L6*- 
sungsmittelklebstoffe eingesetzt, weil man der An- 
sicht war, dafl nur diese hierfilr geeignet seien. 
Aufgrund verscharfter Bestimmungen, die in der 
TA-Luft 86 ihren Niederschlag gefunden haben, ist 
die Verwendung von LSsungsmittel-Klebstoffen 
strengen Bedingungen unterworfen. 

Durch die DE-A 3 220 886 ist ein Klebeband, 
und zwar ein sogenanntes Selbstklebeband unter 
Verwendung einer Folie aus Weich-PVC bekannt. 
Zur Verbesserung der Haftung zwischen dem Kle- 
ber und der Weich-PVC-Folie ist zwischen dem 
Kleber und der Folie ein Haftvermittler - auch Pri- 
mer genannt - vorgesehen, der ein Polyester sein 
soli Oder eine Abmischung aus einer Polyesterdis- 
persion mit einer anderen waflrigen Polymerdisper- 
sion, wie Styrol-Butadien-, Akrylnitril-Butadien-, 
Akrylsaureester-, Chloropren-, Polyurethan-, 
Vinylchlorid- Oder Vinylazetatdispersionen. 

Die DE-A-1 594 143 betrifft einen druckemp- 
findlichen Klebestreifen, also ebenfalls ene bereits 
mit einem Kleber versehene Folie, deren Klebewir- 
kung durch Druckeinwirkung erzielt wird. Wegen 
der angestrebten Druckempfindlichkeit muB der 
Haftvermittler offen klebrig sein. Als Basisfoiie wird 
eine Weich-PVC-Folie eingesetzt. Der Haftvermitt- 
ler zwischen dem Kleber und der Weich-PVC-Folie 
besteht aus einem wasserun Ids lichen kautschukar- 
tigen Nitrilpolymerisat. 

Die DE-A-1 569 900 betrifft wiederum eine 
Selbstklebefolie mit einer Haftvermittlerschicht zwi- 
schen einer Weich-PVC-Folie und einer druckemp- 
findlichen Selbstklebeschicht. Als Haftvermittler 
werden Abmischungen aus Ethylen-Vinylazetat-Ko- 
polymeren und einem Elastomeren auf Natur- oder 
Kunstkautschuk verwendet. 

Aus der BE-A-641 157 ist eine mit einer Klebe- 



schicht Oberzogene Weich-PVC-Folie bekannt. Der 
Klebstoff soil mit Wasser aktivierbar sein, und zwi- 
schen diesem Klebstoff und der PVC-Folie ist eine 
Beschichtung aus einem Butadien-Akrylnitril-Kopo- 
s lymer, einem Akrylatpolymer, einem Akrylatkopoly- 
mer, einem Polyvinylazetat, einem Epoxyharz oder 
eine Mischung eines synthetischen Elastomeren 
mit einem Phenolharz oder einem Polyester vorge- 
sehen. 

w Durch die DE-B-1 026 023 ist ein Verfahren 
zum Aufkleben von Platten oder Bahnen aus Vinyl- 
polymeren, -mischpolymeren oder Zellulosederiva- 
ten auf feste Unterlagen bekannt, bei dem die 
Platten mit einer wSflrigen Dispersion eines Gemi- 

75 sches von Butadien-Akrylnitril-Mischpolymerisat 
und einem freie Hydroxy I- oder Karboxylgruppen 
enthaltenden Kunstharz, Naturharz oder dessen 
Teilester vor Auftrag des Klebemittels Uberzogen 
und getrocknet werden. 

20 Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be- 
steht darin, eine Kunststoffolie auf der Basis von 
Hart- oder Halbhart-PVC mit einer geeigneten um- 
weltfreundlichen Haftvermittlerbeschichtung zum 
Kaschieren von porosen Werkstoffen anzugeben, 

25 die eine ausreichend feste Verbindung zwischen 
Folie und Werkstoff gewShrleistet. 

Zur LSsung der Aufgabe ist vorgesehen, Hart- 
oder Halbhart-PVC zum Kaschieren von porSsen 
Werkstoffen mit einem losungsmittelfreien Disper- 

30 sionshaftvermittler aus Ethylen-Vinylazetat-Kopoly- 
meren oder Polyurethan zu versehen. 

Versuche haben gezeigt, 6aB eine Beschich- 
tung der Hart- oder Halbhart-PVC-Folie mit einem 
der Dispersionshaftvermittler ausreichend fest auf 

35 der Folie haftet und auch fur eine ausreichend 
feste Verbindung zwischen der so erhaltenen Ka- 
schierfolie (Hart- oder Halbhart-PVC-Folie mit Dis- 
persionshaftvermittler) einerseits und dem zu ka- 
schierenden Werkstoff andererseits Ober einen ge- 

40 eigneten, beispielsweise auf dem Werkstoff aufge- 
brachten Kleber, beispielsweise einen Dispersions- 
kleber, sorgt. ReiBversuche bei derart kaschierten 
Spanplatten haben gezeigt, da/3 praktisch eine dUn- 
ne Oberflachenschicht der Spanplatte "abreifit" 

45 und die Klebeschicht selbst stabil bleibt. Ein Aus- 
fUhrungsbeispiel ist in der beigefUgten Zeichnung 
im Schnitt dargestellt. Die Zeichnung zeigt sche- 
matisch eine spanplatte 2, die mit einer mit einem 
Dispersionshaftvermittler 4 beschichteten Hart- 

50 PVC-olie 6 kaschiert ist unter Verwendunge einer 
Klebemittelschicht 8. 

PatentansprUche 

55 1. Kunststoffolie auf der Basis von Hart- oder 
Halbhart-PVC, die mit einem I6sungsmittelfrei- 
en Dispersionshaftvermittler beschichtet ist, 
dadurch gekennzelchnet, daB die Hart- oder 
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Halbhart-PVOFolie zum Kaschieren von poro- 
sen Werkstoffen mit einern ICsungsmittelfreien 
Dispersionshaftvermittler aus Ethylen- 
Vinylazetat-Kopolymeren Oder Polyurethan ver- 
sehen ist. 5 

Claims 

1. A plastics foil on the basis of hard or semihard 

PVC which is coated with a solvent-free w 
dispersion-based bonding agent, characterized 
in that for covering porous materials the hard 
or semihard PVC foil is provided with a 
solvent-free dispersion-based bonding agent of 
ethylene vinyl acetate copolymers or polyure- 75 
thane. 

Revendicatlons 

1. Feuille de mature synth&ique h base de PVC 20 
dur ou semi-dur qui est recouverte d'un agent 
adh£sif h dispersion, caract£ris£e en ce que la 
feuille de PVC dur ou semi-dur, pour le dou- 
blage de mat6riaux poreux, est munie d'un 
agent adhSsif & dispersion sans sotvant en 25 
copolymfcre 6thylfcne-ac6tate de vinyle ou en 
polyurgthanne. 
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